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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) Abdeckvliesstoff fur saugfahige hygienische Wegwerfartikel 

Es wird ein weicher hautpflegender tensidhaltiger Ab- 
deckvliesstoff fur saugfahige Hygieneartikel beschrieben, 
dessen Oberflache mit einer Avivage ausgerustet ist. Die 
Avivage enthalt eine Mischung aus Collagen-Hydrolysat und 
Tensiden und ggf. Emulgatoren und Lanolin. 
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Patentanspruche 



1. Weicher hautpflegender tensidhal tiger Ab- 
deckvliesstoff fiir saugfahige Hygieneartikel, da- 
durch gekennzeichnet daB die Oberflache des 5 
verwendeten Vliesstoffes mit einer Avivage ausge- 
rustet ist die eine Mischung aus Collagen- Hydroly- 
sat und Tensiden enthait 

2. Abdeckvliesstoff nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet daB die Avivage je m* des Ab- 10 
deckviiesstoffes 0.05-0.5 g/m* Collagen-Hydroly- 
sat enthait 

3. Abdeckvliesstoff nach Anspruch 1 bis 2, dadurch 
gekennzeichnet daB* die Avivage einen zusatzli- 
chen Gehalt an Emulgatoren und Lanolin aufweist 15 

4. Abdeckvliesstoff nach Anspruch 1 bis 3. dadurch 
gekennzeichnet daB der Vliesstoff zu wenigstens 
65 Gew.- % aus Polypropy lenf asern besteht 

5. Abdeckvliesstoff nach Anspruch 1 bis 4. dadurch 
gekennzeichnet daB der Vliesstoff ein Spinnvlies- 20 
stoff ist der aus Endlosf asern besteht 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen weichen hautpflegenden 25 
tensidhaltigen Abdeckvliesstoff fur saugfahige Hygiene- 
artikel. 

Abdeckvliesstoffe dieser Gattung sind bekannt und 
finden Verwendung bei der Herstellung saugfahiger 
Wegwerf artikel, beispieisweise Kinder- oder Erwachse- 30 
nenwindeln. Damenbinden oder dergleichen. Diese be- 
stehen aus einer Saugschicht die auf der Korper zuge- 
neigten Seite mit einem durchlassigen Material z. B. 
dem Abdeckvliesstoff und auf der Riickseite mit einem 
undurchlassigen Material, z. B. einer iCunststoffohe aus- 35 
gestattet sind 

Die Saugschicht besteht aus bekannten Matenalien, 
die weich, benetzbar und durch ihre Porositat zum Spei- 
chern von Flussigkeiten geeignet sind. Als solche Mate- 
rialien eignen sich Zellstoff watte, fein verteilter Zellstoff 40 
oder saugfahiges Tissue- Papier. Das durchJassige Ab- 
deckmaterial sorgt durch seine offene Struktur fur einen 
schnellen Abtransport der aufzusaugenden Flussigkeit 

Als Abdeckmaterialien werden haufig Vliesstoffe ver- 
wendet Der Abdeckvliesstoff sorgt neben der schnellen 45 
Entsorgung fur eine Isolation der flussigkeitshaltigen 
Saugschicht von der Korperoberflache. 

Als Abdeckvliesstoff werden z.B. Zellwollvliesstoffe, 
die mit einem polymeren Binder gebunden sind. ver- 
wendet Es sind auch bindergebundcne Vliesstoffe aus 50 
Polyesterfascrn geeignet wobei beide Kategorien von 
Vliesstoffen Qblicherweise groBere Mengen von Tensi- 
den enthalten. die in den Dispersionsbindem enthaiten 
und somit gut benetzbar sind. Durch die starke Satti- 
gung der Abdeckvliesstoffe mit Tensiden wird aber der 55 
Rucktransport der gespeicherten Flussigkeit begunsugt 
Es sind deshalb auch Vliesstoffe aus synthetiscnen ha- 
sem oder Filamenten z. B. aus Polypropylen oder Poly- 
estern bekannt die thermisch gebunden sind Diese ent- 
halten von der Fertigung her nur wenig Tenside und 60 
werden meistens zur Verbesserung ihrer Benetzbarkeit 
zusatzlich mit weiteren Tensiden ausgerustet Derartige 
Vliesstoffe sind aus der Literatur hinreichend bekannt 
und z. B. in folgenden Patentschriften beschrieben: 

US-PS 37 30 1 84 und US- PS 38 37 343, die eine voll- 65 
standige Ausriistung der Vliesstoffe mit Tensiden be- 



voneinander getrennten Bereichen beschrieben ist; 

US-PS 39 34 588 bei der bestimmte fiir den Abtrans- 
port der aufzunehmenden Flussigkeit vorgesehene Be- 
reiche mit Tensiden behandeit sind; 

DE-PS 27 22 860 in der ein vollflachige Ausriistung 
der Vliesstoffoberflache zur Verbesserung der Saugfa- 
higkeit vorgesehen ist 

Es ist moglich, durch die Verwendung geeigneter 
Tenside die Durchlassigkeit des Abdeckvliesstoffes so 
zu steuern, daB sowohi ein rascher Abtransport, als auch 
die erforderliche lsoiierung gegen den unerwQnschten 
Rucktransport der Flussigkeit gewahrleistet ist Es wird 
aber als groBer Nachteil empfungen, dafl die K6rper- 
oberflache bei langem Konukt mit einem feuchten 
Vliesstoff und unter Umstanden sogar bei bloBer Beruh- 
rung mit einer ausgeriisteten Vliesstoffoberflache zu Al- 
lergien neigt Besonders nachteilig ist die oft beobachte- 
te f mehr oder weniger starke Mazeration mit alien be- 
kannten Folgen. So kommt es bei einem Teil der Benut- 
zer von Hygieneartikeln zu der gefurchteten Windel- 
Dermatitis. Nach Angaben eines Berichtes der US-Ge- 
sundheitsbehorde gelten 9,7% alier Arztebesuche von 
Kindern in den Altersgruppen von 0 bis 2 Jahren diesem 
Problem (Vital and Health Statistic Service 13. Nr. 39 - 
US Department of Health, Education and Welfare - 
19781 Nach JACOBS ("Eruptions in the Diaper Area" in 
Pediatr. Clin. North Am. 25, 209 Jahrgang 1978) handelt 
es sich dabei vornehmlich urn eine durch IContaktirrita- 
tion hervorgerufene Dermatitis, wobei als einer der 
Faktoren die Mazerauon durch die Feuchte genannt 

wird . 

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde. die 
Hautfreundlichkeit tensidhaltiger Abdeckvliesstoffe fiir 
hygienische Wegwerf artikel zu verbessern und insbe- 
sondere die negatrven Einflusse der feuchten tensidhal- 
tigen Abdeckvliesstoffe auf die Hautoberflache zu ver- 

ringern. . 

Die Aufgabe wird gelost durch die in den Patentan- 
spruchen wiedergegebene Zusammensetzung und Aus- ; 
rustung der tensidhaltigen Abdeckvliesstoffe. 

Die erfindungsgemaBen Vliesstoffe sind auf der dem 
Korper zugewandten Oberflache mit einer die Fasern 
bedeckenden Avivage versehen, die eine Mischung aus 
Coilagen-Hydrolysat und Tensiden oder - besonders 
vorteilhaft - aus Coilagen-Hydrolysat Tensiden. Emul- 
gatoren und Lanolin enthait Die Collagen-Hydrolysat- 
Komponente ist im Hinblick auf die erfindungsgemaBe 
gestellte Aufgabe der wesentiiche Bestandteil der Aus- 
riistung. Sie erfullt dabei zwei Funktionen, in dem sie auf 
der Faseroberflache adsorbiert wird und gleichzeitig ei- 
ne verstarkte Entfettung der Haut im feuchten Milieu 
verhindert Die Faseroberflache der Abdeckvliesstoffe 
wird somit hautfreundlich ausgerustet 

Das Molekulargewicht der zur Anwendung gelangen- 
den Collagen-Hydrolysate sollte vorzugsweise zwi- 
schen 1000 und 2000 liegen. weil solche Pepude beson- 
ders gut auf die Haut aufziehen. 

Besondere Vorteile bieten Collagen-Hydrolysate. die 
durch enzymatischen Abbau erhalten worden smd, weil 
in diesen die ursprunglichen Aminosauren noch weitge- 
hend vorhanden sind und in ihrer Zusammensetzung 
derjenigen des nativen Collagens entsprecheru Colla- 
gen-Hydrolysate dieser Art erweisen sich als besondci 
hautfreundlich und konnen daher auch in kntischen Fai 
lenohne weiteresverwendet werden. m 

Saure Collagen-Hydrolysate lassen sich vergleichs 
w^icp ^mfach und damit kostengunstiger herstellen. De: 
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-5 h^nden Vliesstoffe ohne funk- 

fa »ls verwendet werde ^ ei ; ,e A bd e ckvliesstoff in der zur Run-Off-Test 

machL , onnlin ist in verschiedencn kosmen- Aus laufduse vst parallel zu aer 

k W S!^^^^.* A WK » o eSchefixier,. ^rcundeinerLuft- 

ausrusten, dall sie aucn der unterha lb oes u ' hnuBge schwindiglMit 5«™b . .. ober fl aC he 

sich insbesondere soicne Uts . nd 38 8 W) g Harnstoff j/vJ 

beschriebenen v ^hren Jierges AbdeckvVie sstoff zur 388.W g n (Na d) 

Der in dem erfindi "MM* S weTst einen Qberwie- so 5MB J * a ™ esium Sulf at (MgSo. 7H:0) 

Anwendung gelangende auf und als Folge ^1 H cateiumCUoridtCaC^HjO) 

g enden Gehalt an JJgggfSSi^ und phy- ggj j Mbt<K£W 

hiervon eine 8 U « B ^*Sreaktionen mit der auftref- 39^ 0 | T^nth (Naphtholrot) 
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durchgefuhrt Auf einen fiber der Standard-Saugunter- Wasser 

lage verspannten waagerecht angeordneten Ab- { 

deckvliesstoff wird mit Hilfe eines Trichters 30 ml des Phase C 

synthetischen Urins, dessen Temperatur auf die Raum- ~ 

temperatureingesteUtistaufgegossen. 3 Collagen-Hydrolysat, 33%ig 60s 

Nach dem Aufsaugen der Flussigkeit wird der Trich- Die Phasen A und B werden getrennt auf ca 70* 

Z«J£°Tt n U f d,e £ enetzt « SteU f I™* ein f W erwarmt, dann wird die Phase B in Phase A eingeruh 

S , n deren Kantenange 1W mm betragt und die Mischung unter ROhren abgekuhlt Wenn d 

TJktl p i U " terse ' te k m " e,n , er dur ? h Fohe abge- Emulsion ca. 50«C erreicht hat, wird sie ca. 10 Minute 

Dfe pf^S re , t 5r C ? ,Cl ! t geP °' Stert ,s ^ 2u ? e , deckt - "> miteinemUltraTurraxhomogenisiertunddanach we 

flM i 22£? 8 mU emem ° eW,Cht VO " ter abgekiihit Bei R^mtemperatur wird dann Phase 

JiaugDeiastet. eingeriihrt. 

Drc gepolsterte Platte w,rd dann entfernt und durch Der NaBauftrag dieser Avivage auf den At 

em 5-lag.ges F.lterpapjer ersetzt. das vorher gewogen deckvliesstoff betragt 3,8 g/m> wobei sich ein Collaee 

2 Mmuten wird die durch das Filterpapier abgesaugte Es werden folgende MeBwerte erreicht: 
M enge durch Differenzwiegen ermrttelt Run-off: 0,1 5 

Die vorstehend beschriebene Run-Off- und Rewet- Rewet: 0,13 
Methode wird bei den nachfolgenden Beispielen ange- 20 Der " a'usgerustete Abdeckvliesstoff weist einen ii 
wandt Vergleich zu dem gleichen Material ohne Ausriistun 

hautsympatischen sehr weichen Griff auf.* 

Beisptel 1 

Ein Spinnvliesstoff aus Polypropylen-Faden, der nach 25 
dem in DE-PS 31 51 322 beschriebenen Verfahren her- 
gestellt ist und der ein Flachengewicht von 17 g/m 2 auf- 
weist, wird durch Aufspriihen mit einer collagen- hydro- 
lysathaltigen Avivage ausgerustet Der Spinnvliesstoff 
enthalt vor dem Aufspriihen keinerlei Ausrustungen, 30 
Der NaBauftrag mit der Avivage betragt X2J5 g/m 2 . Der 
ausgerustete Spinnvliesstoff wird bei einer Temperatur 
von 80° C getrocknet Die Avivage wird wie folgt herge- 
stellt: 

Collagen-Hydro!ysat f 33°/oig 60g/l 35 

Isooctylphenolpolyethoxiethanol 

mit ca- 1 0 Ethoxi-Einheiten 20 g/1 

Wasser 920 g/1 

Das Isooctylphenolpolyethoxiethanol wird durch 
Riihren im vorgeiegten Wasser gelost Danach wird das 40 
Collagen-Hydrolysat eingeriihrt 

Der Feststoffauftrag betragt 0.25 g/m 2 Collagen-Hy- 
drolysat Bei der Untersuchung der Trockeneigenschaf- 
ten ergeben sich folgende Werte 

Run-off: 0,07 45 
Rewet: 0,11 

Das Material eignet sich insbesondere fur Kinderwin- 
deln. 

Beispiel 2 50 

Ein Spinnvliesstoff aus Polypropylen-Faden mit ei- 
nem Flachengewicht von 23 g/m 2 wird durch Aufplat- 
schen mit einer Collagen-Hydrolysat-Avivage behan- 
delt die zusStzlich noch Emulgatoren und Lanolin ent- 55 
halt Sie wird wie folgt angesetzt 

Phase A 

Lanolin 30g/| 50 

Sebase 20 g/1 

Cetylalkohol 6 g/1 

lsopropylmyristat 10 g/1 

Phase B 65 ' 

Isooctylphenolpolyethoxiethanol 

mit ca. 1 0 Ethoxi-Einheiten 20 g/1 
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Softer skin-protecting surfactant-contg. fleecy covenng matenal - for 

absorptive hygienic articles contg. mixt. of collagen hydrolysate, 

surfactants, and opt. emulsifiers and lanolin 
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Abstract (Basic): DE 3536318 A . ... 

Softer skin-protecting surfactant-contg. fleecy covenng matenals 
for absorptive hygienic articles are claimed, in which the surface of 
the fleecy material is treated with a finish which contains a mixt. of 
collagen hydrolysate and surfactants. 

Fleecy covering material contains 0.05-0.5g/m2 collagen 
hydrolysate, surfactants, and additionally emulsifiers and lanolin, and 
consists of at least 65 wt% spun polypropylene fibres. 

USE/ADVANTAGE - In the prodn. of absorptive disposable articles, 
such as nappies or sanitary towels. Allergic reactions and other 
problems e.g. nappy rash, are reduced. /0 
Abstract (Equivalent): DE 3536318 C 

Softer skin-protecting surfactant-contg. fleecy covenng matenals 
for absorptive hygienic articles are claimed, in which the surface of 
the fleecy material is treated with a finish which contains a mixt of 
collagen hydrolysate and surfactants. 

Fleecy covering material contains 0.05-0.5g/m2 collagen 
hydrolysate, surfactants, and additionally emulsifiers and lanolin, and 
consists of at least 65 wt.% spun polypropylene fibres. 

USE/ADVANTAGE - In the prodn. of absorptive disposable articles, 
such as nappies or sanitary towels. Allergic reactions and other 
problems e.g. nappy rash, are reduced. (4pp Dwg.NO 0/0) 
Derwent Class: A96; D22; F06: P21; P32; P34 A(5 ., cnnc//M 
International Patent Class (Additional): A41B-013/02; A61F-005/44; 
A61F-013/16; A61L-015/00; D06M-013/16; D06M-015/15 



